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Beschreibung 

Pigmentzusammensetzungen aus organischen und anorganischen Pigmenten 

5 Die Erfindung betrifft Pigmentzusammensetzungen aus organischen 

Gelbpigmenten mit anorganischen Pigmenten und ihre Verwendung zum Farben 
von hochmolekularen Materialien. 

Beim Einsatz von Pigmenten zum Farben von hochmolekularen organischen 
10 Materialien werden hohe Anforderungen an die anwendungstechnischen 
Eigenschaften der Pigmente gestellt, wie lelchte Dispergierbarkeit, 
anwendungsgerechte Flielifahigkeit der Lacke, hohe Farbstarke, 
Gberlackierechtheit, Losemittelechtheit, Bestandigkeit gegen Alkali und Saure, 
Licht- und Wetterechtheiten und Reinheit des Farbtons. AufJerdem ist eine 
15 moglichst universelle Einsetzbarkeit zum Farben von anderen hochmolekularen 
Systemen, wie beispielsweise von Kunststoffen und Druckfarben, wiinschenswert. 
Hier kommen weitere teilweise auch an Lacke gestellte Anforderungen hinzu, wie 
beispielsweise hohe Echtheiten wie Ausblutechtheit und Temperaturechtheiten. 
Bei Lacken und Druckfarben wird die Einsetzbarkeit sowohl in wasser- als auch in 
20 lOsemittelbasierenden Systemen gewQnscht. Der Trend bei der Herstellung von 
Pigmentsuspensionen geht hin zu hohen Pigmentkonzentrationen, daher werden 
hochpigmentierte Lack- und Druckfarbenkonzentrate oder Mahlguter (mill base) 
mit dennoch niedriger Viskositat gefordert. 

25 Anorganische Pigmente zeichnen sich oft durch hohes Deckvermogen aus. 

Allerdings genOgen sie beispielsweise bezQglich Farbstarke oder Farbtonreinheit 
meist nicht den aufgezahlten Anforderungen. 

Die EP-A-816 440 offenbart Mischungen aus C.I. Pigment Yellow 184 mit 
30 verschiedenen organischen Pigmenten. 

Die EP-A-985 712 offenbart Mischungen aus einer Vielzahl von anorganischen 
Pigmenten mit einer Vielzahl von organischen Pigmenten in Granulatform. 
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Die WO 02/055610 offenbart Mischungen aus organlschen, gelben 
Benzimidazolonpigmenten mit gelbem Nickeltitanat. Auch diese Mischungen 
genugen in manchen Punkten nicht den Anforderungen. 

5 Es bestand ein Bedarf an Pigmentzusammensetzungen, die Nachteile bekannter 
Pigmentzusammensetzungen uberwinden und die den oben genannten 
Anforderungen genQgen. 

Gegenstand der Erfindung sind Pigmentzusammensetzungen, enthaltend ein oder 
10 mehrere, z.B. ein, zwei oder drei, organische Gelbpigmente aus der Gruppe C.I. 
Pigment Yellow 213, Pigment Yellow 214 und Disazopigment der Formel (I), 




(i) 



15 und ein oder mehrere, z.B. ein, zwei oder drei, anorganische Pigmente. 

Als anorganische Pigmente kommen Titandioxidpigmente, wie z. B. Pigment White 
6, Bismutvanadatpigmente; Bleichromatpigmente, wie beispielsweise C.I. Pigment 
Yellow 34 oder 104 oder C.I. Pigment Orange 21; Molybdatrot- oder 

20 Molybdatorangepigmente, wie beispielsweise C.I. Pigment Red 104; 

Cersulfidpigmente, wie beispielsweise C.I. Pigment Orange 75 oder C.I. Pigment 
Red 265; komplexe anorganische Buntpigmente, wie beispielsweise C.I. Pigment 
Yellow 53, 118, 119, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 Oder 189; C.I. 
Pigment Brown 24, 33, 34, 35, 37, 39 oder 40, C.I. Pigment Green 50 oder C.I. 

25 Pigment Blue 28, 36 oder 72; und Silikatpigmente, wie beispielsweise C.I. Pigment 
Blue 29, C.I. Pigment Violet 15 oder C.I. Pigment Red 259, in Betracht. 
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Bevorzugt werden komplexe anorganische Buntpigmente mit gelbem Farbton 
sowie die ebenfalls gelben Bismutvanadatpigmente eingesetzt. 

Bevorzugte komplexe anorganische Buntpigmente mit gelbem Farbton sind solche 
5 mit Rutilstruktur, wie Chromtitangelb, wie z.B. C.L Pigment Brown 24, 

Chromniobtitanat, wie z.B. C.I. Pigment Yellow 162, Chromwolframtitangelb, wie 
z.B. C.I. Pigment Yellow 163, Nickeltitangelb, wie z.B. C.I. Pigment Yellow 53, C.L 
Pigment Yellow 118 und C.I. Pigment Yellow 161. 

Bismutvanadate umfassen auch Bismutvanadat/molybdate, wie z.B. C.I. Pigment 
10 Yellow 184. 

In den erfindungsgemafcen Pigmentzusammensetzungen ist das anorganische 
Pigment insbesondere eines der drei anorganischen Pigmente C.I. Pigment Yellow 
53, C.I. Pigment Brown 24 oder C.I. Pigment Yellow 184, besonders bevorzugt 
15 C.I. Pigment Yellow 184. 

In den erfindungsgemaiJen Pigmentzusammensetzungen ist das organische 
Gelbpigment bevorzugt C.I. Pigment Yellow 213 oder das Disazopigment der 
Formel (I), insbesondere C.I. Pigment Yellow 213. 

20 

Besonders bevorzugt sind Pigmentzusammensetzungen, enthaltend C.I. Pigment 
Yellow 213 und C.I. Pigment Yellow 184. 

Die erfindungsgemaflen Pigmentzusammensetzungen sind von besonderem 
25 Interesse fur den gelben, orangefarbenen, roten, blauen und grunen 

Farbtonbereich, so dass sie in der Regel Gemische mehrerer Gelbpigmente oder 

Gemische von Gelbpigmenten mit Orangepigmenten, Rotpigmenten, 

Grunpigmenten, Braunpigmenten und/oder Blaupigmenten enthalten. 

Insbesondere sind sie fOr den gelben Farbtonbereich von Interesse. Vorzugsweise 
30 enthalten die erfindungsgemafSen Pigmentzusammensetzungen zwei oder drei 

verschiedene Pigmente; insbesondere eines der genannten organischen 

kombiniert mit einem anorganischen Pigment. 
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In den erfindungsgemSfien Pigmentzusammensetzungen kann das 
Gewichtsverhaltnis organisches Gelbpigment zu anorganischem Pigment 0,1 zu 
99,9 bis 99,9 zu 0,1 , bevorzugt 1 zu 99 bis 99 zu 1 , besonders bevorzugt 5 zu 95 
bis 95 zu 5 und insbesondere 10 zu 90 bis 90 zu 10, betragen. 

5 

Die erfindungsgemSfien Pigmentzusammensetzungen konnen auf verschiedene 
Weise hergestellt werden, beispielsweise durch Mischen der trockenen 
Komponenten in Granulat- oder Pulverform vor oder nach einer Mahlung Oder 
durch Zugabe der einer Komponente in feuchter oder trockener Form zur anderen 

10 Komponente wahrend des Herstellungsprozess der letzteren Komponente, 
beispielsweise durch Mischen der Komponenten in Form der feuchten 
Presskuchen. Es bietet sich insbesondere an, das anorganische Pigment wahrend 
des Herstellprozesses des organischen Gelbpigments zuzugeben. Der 
Herstellprozess des organischen Gelbpigments umfasst das Diazotieren des 

15 zugrundeliegenden aromatischen Amins (Base), ggf. das Losen der 
Kupplungskomponente und ggf. ihre Failung, das Mischen der beiden 
Reaktionspartner Diazoniumsalz und Kupplungskomponente, wobei die 
Kupplungskomponente zum Diazoniumsalz oder umgekehrt zugegeben werden 
kann oder auch eine kontinuierliche Azokupplung durchgefuhrt werden kann. Des 

20 weiteren kann der Herstellprozess eine Warmebehandlung der fertigen 
Kuppelsuspension, ggf. unter Zugabe von Losemittel und ggf. unter Druck 
umfassen, die Isolierung des Kuppelprodukts und ggf. eine Nachbehandlung des 
Kuppelprodukts in einem wassrigen, wassrig-organischen oder organischen 
Medium unter erhohter Temperatur, ggf. unter Druck, mit anschlieliender 

25 Isolierung des organischen Gelbpigments als Presskuchen und seine Trocknung 
und ggf. eine Mahlung eines Granulats zu Pulver. Das anorganische Pigment kann 
grundsatzlich an einer beliebigen Steile zugegeben werden, bevorzugt aber zur 
Suspension des organischen Gelbpigments vor dessen endgQItiger Isolierung. 

30 Bei der Trocknung konnen die bekannten Trockenaggregate zum Einsatz 
kommen, wie Trockenschranke, Schaufelradtrockner, Taumeltrockner, 
Kontakttrockner und insbesondere Spinflash- und Sprilhtrockner. Durch die Wahl 
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eines geeigneten Trockenaggregates konnen auch staubarme und rieselfahige 
Pulver Oder Granulate erzeugt werden. 

Es ist auch moglich, die Pigmentzusammensetzung erst bei der Einarbeitung in 
5 das hochmolekulare organische Medium herzustellen. 

Ebenfalls Gegenstand der Erfindung ist daher ein hochmolekulares organisches 
Medium, enthaltend eine farberisch wirksame Menge eines Oder mehrerer 
organischer Gelbpigmente aus der Gruppe C.I. Pigment Yellow 213, C.I. Pigment 
Yellow 214 und Disazopigment der Formel (I), und eines oder mehrerer 
10 anorganischer Pigmente, vorzugsweise solcher Pigmentmischungen wie bereits 
vorstehend genannt. 

Bei der Herstellung der erfindungsgemafien Pigmentzusammensetzungen konnen 
weitere Farbmittel zum Nuancieren und Hilfsmittel eingesetzt werden, wie 

15 beispielsweise Tenside, nichtpigmentare und pigmentSre Dispergiermittel, 

FOllstoffe, Stellmittel, Harze, Wachse, Entschaumer, Antistaubmittel, Extender, 
Antistatika, Konservierungsmittel, Trocknungsverzogerungsmittel, Additive zur 
Steuerung der Rheologie, Netzmittel, Antioxidantien, UV-Absorber, 
Lichtstabilisatoren, oder eine Kombination davon. Nuancierkomponenten werden 

20 ublicher Weise in Mengen bis zu 10 Gew.-% und Hilfsmittel in Mengen bis zu 
40 Gew.-%, jeweils bezogen auf die Gesamtmenge der erfindungsgemaft 
eingesetzten organischen Gelbpigmente und anorganischen Pigmente, eingesetzt. 
Es konnen jedoch in Ausnahmefallen auch hohere Mengen vorkommen. 

25 Mit Fullstoffen bzw. Extender sind eine Vielzahl von Substanzen gemafi 

DIN 55943 und DIN EN 971-1 gemeint, beispielsweise die verschiedenen Typen 
von Talk, Kaolin, Glimmer, Dolomit, Kalk oder Bariumsulfat Dabei hat sich die 
Zugabe besonders vor einer Mahlung der erfindungsgemaften 
Pigmentzusammensetzung bewahrt. 

30 

Die erfindungsgemafien Pigmentzusammensetzungen konnen als vorzugsweise 
wassriger Presskuchen oder Feuchtgranulatzum Einsatz kornmen, in der Regel 
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handelt es sich jedoch urn feste Systeme von rieselfahiger, pulverfc-rmiger 
Beschaffenheit oder urn Granulate. 

Die erfindungsgemaften Pigmentzusammensetzungen lassen sich zum 
5 Pigmentieren von hochmolekularen organischen Materialien naturiicher oder 
synthetischer Herkunft einsetzen, beispielsweise von Kunststoffen, Harzen, 
Lacken, Anstrichfarben, elektrophotographischen Tonern und Entwicklern, 
Elektretmaterialien, Farbflltern sowie von Tinten, Druckfarben und Saatgut. 

10 Hochmolekulare organische Materialien, die mit den erfindungsgemaflen 

Pigmentzusammensetzungen pigmentiert werden konnen, sind beispielsweise 
Celluloseverbindungen, wie beispielsweise Celluloseether und -ester, wie 
Ethylcellulose, Nitrocellulose, Celluloseacetate oder Cellulosebutyrate, naturliche 
Bindemittel, wie beispielsweise Fettsauren, fette Ole, Harze und deren 

1 5 Umwandlungsprodukte, oder Kunstharze, wie Polykondensate, Polyaddukte, 

Polymerisate und Copolymerisate, wie beispielsweise Aminoplaste, insbesondere 
Harnstoff- und Melaminformaldehydharze, Alkydharze, Acrylharze, Phenoplaste 
und Phenolharze, wie Novolake oder Resole, Harnstoffharze, Polyvinyle, wie 
Polyvinylalkohole, Polyvinylacetale, Polyvinylacetate oder Polyvinylether, 

20 Polycarbonate, Polyolefine, wie Polystyrol, Polyvinylchlorid, Polyethylen oder 
Polypropylen, Poly(meth)acrylate und deren Copolymerisate, wie 
Polyacrylsaureester oder Polyacrylnitrile, Polyamide, Polyester, Polyurethane, 
Cumaron-lnden- und Kohlenwasserstoffharze, Epoxidharze, ungesattigte 
Kunstharze (Polyester, Acrylate) mit den unterschiedlichen Hartemechanismen, 

25 Wachse, Aldehyd- und Ketonharze, Gummi, Kautschuk und seine Derivate und 
Latices, Casein, Silikone und Silikonharze; einzeln oder in Mischungen. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob die erwahnten hochmolekularen organischen 
Verbindungen als plastische Massen, Schmelzen oder in Form von 
Spinnlosungen, Dispersionen, Lacken, Anstrichstoffen oder Druckfarben vorliegen. 

30 Je nach Verwendungszweck erweist es sich als vorteilhaft, die 

erfindungsgemalSen Pigmentzusammensetzungen als Blend oder in Form von 
Praparationen oder Dispersionen zu benutzen. Bezogen auf das zu 
pigmentierende, hochmolekulare organische Material setzt man die 
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erfindungsgemSBen Pigmentzusammensetzungen in einer Menge von 0,01 bis 
30 Gew.-%, vorzugsweise 0,1 bis 15 Gew.-%, ein. 

Es ist in manchen Fallen auch moglich, anstelle einer gemahlenen und/oder 
gefinishten erfindungsgemaUen Pigmentzusammensetzung ein entsprechendes 
5 Crude mit einer BET-Oberflache von grORer als 2 m 2 /g, bevorzugt grolier als 
5 m 2 /g, einzusetzen. Dieser Crude kann zur Herstellung von Farbkonzentraten in 
flussiger oder fester Form in Konzentrationen von 5 bis 99 Gew.-%, allein oder 
gegebenenfalls in Mischung mit anderen Crudes oder Fertigpigmenten, verwendet 
werden. 

10 

Die erfindungsgemaften Pigmentzusammensetzungen sind auch geeignet als 
Farbmittel in elektrophotographischen Tonern und Entwicklern P wie beispielsweise 
Ein- oder Zweikomponentenpulvertonern (auch Ein- oder Zweikomponenten- 
Entwickler genannt), Magnettoner, FlOssigtoner, Polymerisationstoner sowie 

15 Spezialtoner. 

Typische Tonerbindemitte! sind Polymerisations-, Polyadditions- und 
Polykondensationsharze, wie Styrol-, Styrolacrylat-, Styrolbutadien-, Acryiat-, 
Polyester-, Phenol-Epoxidharze, Polysulfone, Polyurethane, einzeln oder in 
Kombination, sowie Polyethylen und Polypropylen, die noch weitere Inhaltsstoffe, 

20 wie Ladungssteuermittel, Wachse oder FlieRhilfsmittel, enthalten konnen oder im 
nachhinein mit diesen ZusStzen modifiziert werden. 

Des weiteren sind die erfindungsgemaiien Pigmentzusammensetzungen geeignet 
als Farbmittel in Pulver und Pulverlacken, insbesondere in triboelektrisch oder 

25 elektrokinetisch verspriihbaren Pulverlacken, die zur Oberflachenbeschichtung 
von GegenstSnden aus beispielsweise Metall, Holz, Kunststoff, Glas, Keramik, 
Beton, Textilmaterial, Papier oder Kautschuk zur Ahwendung kommen. 
Als Pulverlackharze werden typischerweise Epoxidharze, carboxyl- und 
hydroxylgruppenhaltige Polyesterharze, Polyurethan- und Acrylharze zusammen 

30 mit ublichen HSrtern eingesetzt. Auch Kombinationen von Harzen finden 

Verwendung. So werden beispielsweise haufig Epoxidharze in Kombination mit 
carboxyl- und hydroxylgruppenhaltigen Polyesterharzen eingesetzt. Typische 
Harterkomponenten (in Abhangigkeit vom Harzsystem) sind beispielsweise 



WO 2005/028564 



8 



PCT/EP2004/009241 



SSureanhydride, Imidazole sowie Dicyandiamid und deren AbkOmmlinge, 
verkappte Isocyanate, Bisacylurethane, Phenol- und Melaminharze, 
Triglycidylisocyanurate, Oxazoline und Dicarbonsauren. 

5 Aulierdem sind die erfindungsgemalJen Pigmentzusammensetzungen als 
Farbmittel in Ink-Jet Tinten auf wassriger und nichtwassriger Basis sowie in 
solchen Tinten, die nach dem Hot-meit-Verfahren arbeiten, geeignet. 
Ink-Jet-Tinten enthalten im allgemeinen insgesamt 0,5 bis 15 Gew.-%, 
vorzugsweise 1 ,5 bis 8 Gew.-%, (trocken gerechnet) einer oder mehrerer der 

10 erfindungsgemalSen Pigmentzusammensetzungen. 

Mikroemulsionstinten basieren auf organischen Lflsemitteln, Wasser und ggf. 
einer zusStzlichen hydrotropen Substanz (Grenzflachenvermittler). 
Mikroemulsionstinten enthalten im allgemeinen 0,5 bis 15 Gew.-%, vorzugsweise 
1,5 bis 8 Gew.-%, einer oder mehrerer der erfindungsgemafien 

15 Pigmentzusammensetzungen, 5 bis 99 Gew.-% Wasser und 0,5 bis 94,5 Gew.-% 
organisches LOsungsmittel und/oder hydrotrope Verbindung. 
"Solvent based" Ink-Jet-Tinten enthalten vorzugsweise 0,5 bis 15 Gew.-% einer 
oder mehrerer der erfindungsgemafien Pigmentzusammensetzungen, 85 bis 
99,5 Gew.-% organisches LOsungsmittel und/oder hydrotrope Verbindungen. 

20 Hot-Melt-Tinten basieren meist auf Wachsen, Fettsauren, Fettalkoholen oder 
Sulfonamide^ die bei Raumtemperatur fest sind und bei ErwSrmen flOssig 
werden, wobei der bevorzugte Schmelzbereich zwischen ca. 60°C und ca. 140°C 
liegt. Hot-Melt Ink-Jet-Tinten bestehen z.B. im wesentlichen aus 20 bis 90 Gew.-% 
Wachs und 1 bis 10 Gew.-% einer oder mehrerer der erfindungsgemaUen 

25 Pigmentzusammensetzungen. Weiterhin kOnnen 0 bis 20 Gew.-% eines 

zusatzlichen Polymers (als "Farbstoffloser"), 0 bis 5 Gew.-% Dispergierhilfsmittel, 
0 bis 20 Gew.-% Viskositatsveranderer, 0 bis 20 Gew.-% Plastifizierer, 0 bis 
10 Gew.-% Klebrigkeitszusatz, 0 bis 10 Gew.-% Transparenzstabilisator 
(verhindert z.B. Kristallisation der Wachse) sowie 0 bis 2 Gew.-% Antioxidans 

30 enthalten sein. 

Weiterhin sind die erfindungsgemaften Pigmentzusammensetzungen auch als 
Farbmittel fur Farbfilter, sowohl fur die additive wie auch fur die subtraktive 
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Farberzeugung, sowie als Farbmittel fiir elektronische Tinten (..electronic inks" 
bzw. „e-inks B ) oder ..electronic paper" ^e-paper") geeignet. 

Die erfindungsgemSfcen Pigmentzusammensetzungen zeichnen sich aus durch 
5 ihre hervorragenden coloristischen und rheologischen Eigenschaften, 

insbesondere hohe Flockungsstabiiitat, leichte Dispergierbarkeit, gute Rheologie 
und hohe FarbstSrke. Sie sind in vielen Anwendungsmedien leicht und bis zu 
hohen Feinheiten dispergierbar. Solche Pigmentdispersionen zeigen 
hervorragende rheologische Eigenschaften selbst bei hoher Pigmentierung der 

10 Lackfarbenkonzentrate. Auch die anderen oben erwahnten Eigenschaften wie 
beispielsweise gute Oberlackierechtheit, LSsemittelechtheit, Alkaliechtheit, Licht- 
und Wetterechtheiten und hohe Reinheit des Farbtons sind sehr gut. Aufcerdem 
umfassen die erfindungsgematien Pigmentzusammensetzungen auch chlorfreie 
Pigmentzusammensetzungen, die den weiteren Vorteil haben, dass insbesondere 

15 bei einer Verbrennung von mit diesen Pigment gefSrbten Substraten keine 
Gefahrdung durch chlorierte Abbauprodukten auftritt. 

Zur Beurteilung der Eigenschaften der Pigmente auf dem Lacksektor in 
wasserfreien, losemittelbasierenden Lacksystemen wurden aus der Vielzahl der 
20 bekannten Lacke ein Alkyd-Melaminharz-Lack auf Basis eines mitteloligen 
Alkydharzes und eines butanolveretherten Melaminharzes (AM) ausgewahlt. 

Zur Beurteilung der Eigenschaften der Pigmente auf dem Lacksektor in wassrigen 
Lacksystemen wurde aus der Vielzahl der bekannten Lacksysteme ein wassriger 
25 Lack auf Polyurethanbasis (PUR) ausgewahlt. 

Die Bestimmung der coloristischen Eigenschaften erfolgte nach DIN 55986. 
Die Rheologie des Mahlguts nach der Dispergierung (millbase-Rheologie) wurde 
visuell anhand derfolgenden funfstufigen Skala bewertet. 

30 

5 dtinnflussig 
4 flQssig 
3 dickflOssig 
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2 leicht gestockt 
1 gestockt 

Die Bestimmung der Oberlackierechtheit erfolgte nach DIN 53221. 
5 Die Bestimmung der Viskositat erfolgte nach dem Verdunnen des Mahlguts auf die 
Pigmentendkonzentration mit dem Viskospatel nach Rossmann, Typ 301 der 
Firma Erichsen. 

In den folgenden Beispielen bedeuten Prozentangaben Gewichtsprozente und 
10 Teile Gewichtsteile, sofern nicht anders angegeben. 

Beispiel 1 

80 Teile P.Y.184 und 20 Teile P.Y.213 werden in ein AM-Lacksystem 
eingearbeitet. Es werden grunstichig gelbe, deckende Lackierungen mit reinem 
15 Farbton erhalten. 

Beispiel 2 

27 Teile P.Y.53 und 3 Teile P.Y.213 werden mechanisch innig miteinander 
vermischt. Im AM-Lack werden mit der Pigmentzusammensetzung farbstarke, 
20 grunstichig-gelbe, glanzende und deckende Lackierungen erhalten. Die Rheologie 
des Mahlguts ist sehr gut und die Viskositat des Volltonlacks niedrig. Die 
Alkaliechtheit und die Wetterechtheit sind sehr gut. 

Beispiel 3 

25 15 Teile P.Y.53 und 15 Teile P.Y.213 werden mechanisch innig miteinander 
vermischt. Im PUR-Lack werden mit der Pigmentzusammensetzung farbstarke, 
grunstichig-gelbe, helle und deckende Lackierungen mit reinem Farbton erhalten. 
Die Oberlackierechtheit ist sehr gut. 
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Beispiel 4 

12 Teile P.Y.53 und 18 Teiie P.Y.213 werden mechanisch innig miteinander 
vemnischt. Im PUR-Lack werden mit der Pigmentzusammensetzung farbstarke, 
grQnstichig-gelbe, helle und deckende Lackierungen mit reinem Farbton erhalten. 
5 Die Oberlackierechtheit ist sehr gut. 

Beispiel 5 

10,5 Teile Aminodimethylterephtalat werden in Wasser und SalzsSure angerQhrt 
und mit Natriumnitrit diazotiert. Es werden 100 Teile P.Y.184 zugegeben und mit 

10 Natriumacetat pH 4,5 eingestellt. Eine Losung aus 15,3 Teilen 

Acetoacetylaminomethoxychinoxalindion in 250 Teilen Wasser und 10 ml 
Natronlauge wird in ca. 40 min zugegeben. Nach dem Auskuppeln wird die 
Suspension abgesaugt und der Presskuchen salzfrei gewaschen. Der 
Presskuchen wird in 600 ml N-Methylpyrrolidon eingetragen, die Supension wird 

15 auf 150°C erwarmt und 10 min bei 150°C geruhrt. Nach dem AbkQhlen wird 

abgesaugt, mit N-Methylpyrrolidon, dann mit Wasser gewaschen und getrocknet. 
Es werden 118 Teile Pigmentzusammensetzung, enthaltend P.Y.213 und P.Y.184, 
erhalten. 

Im AM-Lack werden farbstarke, deckende, grQnstichig-gelbe Lackierungen mit 
20 reinem Farbton und hohem Glanz erhalten. Die Rheologie des Mahlguts ist sehr 
gut, die Viskositat des Volltonlacks niedrig. 

Beispiel 6 

26 Teile P.Y.184 und 4 Teile P.Y.213 werden mechanisch innig miteinander 
25 vermischt. Im PUR-Lack werden mit der Pigmentzusammensetzung farbstarke, 
grQnstichig-gelbe, und deckende Lackierungen erhalten. Die Rheologie des 
Mahlguts ist sehr gut. Die Oberlackierechtheit und die Wetterechtheit sind sehr 
gut. 



30 Beispiel 7 

3 Teile P.Y.184 und 27 Teile P.Y.213 werden mechanisch innig miteinander 
vermischt. Im AM-Lack werden mit der Pigmentzusammensetzung farbstarke, 
grQnstichig-gelbe, glanzende und deckende Lackierungen von reinem Farbton 
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erhalten. Die Rheologie des Mahlguts ist sehr gut. Die Viskositat des Volltonlacks 
ist niedrig. 

Beispiel 8 

5 28,5 Teile P.Y.184 und 1 ,5 Teile P.Y.213 werden mechanisch innig miteinander 
vermischt. Im AM-Lack werden mit der Pigmentzusammensetzung helle, 
grQnstichig-gelbe, gianzende und deckende Lackierungen von reinem Farbton 
erhalten. Die Rheologie des Mahlguts ist sehr gut. Die Viskositat des Volltonlacks 
ist niedrig. 

10 

Beispiel 9 

18 Teile P.B.24 und 12 Teile P.Y.213 werden mechanisch innig miteinander 
vermischt. Im AM-Lack werden mit der Pigmentzusammensetzung helle, gelbe 
und deckende Lackierungen von reinem Farbton erhalten. Die Rheologie des 
15 Mahlguts ist sehr gut. Die Viskositat des Volltonlacks ist niedrig. Die 
Wetterechtheit ist sehr gut. 

Beispiel 10 

24 Teile P.Y.184 und 6 Teile Disazopigment der Formel (I) werden mechanisch 
20 innig miteinander vermischt. Im AM-Lack werden mit der 

Pigmentzusammensetzung farbstarke, grunstichig-gelbe, gianzende und 
deckende Lackierungen von reinem Farbton erhalten. Die Rheologie des Mahlguts 
ist sehr gut und die Viskositat des Volltonlacks niedrig. Die Wetterechtheit ist sehr 
gut. 

25 

Beispiel 1 1 

6 Teile P.Y.184 und 24 Teile Disazopigment der Formel (I) werden mechanisch 
innig miteinander vermischt. Im AM-Lack werden mit der 
Pigmentzusammensetzung farbstarke, grQnstichig-gelbe, gianzende und 
30 deckende Lackierungen von reinem Farbton erhalten. Die Rheologie des Mahlguts 
ist sehr gut und die Viskositat des Volltonlacks niedrig. Die Wetterechtheit ist sehr 
gut. 
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Beispiel 12 

10 Teile P.Y.53 und 10 Teile P.Y.214 werden mechanisch innig miteinander 
vermischt. Zur Beurteilung der Eigenschaften der Pigmente auf dem 
Kunststoffgebiet wurde aus der Vielzahl der bekannten Kunststoffe Polyethylen 
5 (PE) ausgewShlt und SpritzgufJformteile hergestellt. Die Temperaturechtheit der 
Pigmentzusammensetzung ist sehr gut und liegt uber 260°C, das deltaE ist bei 
260°C kleiner 1,0. Die Farbstarke, Reinheit und Helligkeit des Farbtons sind hoch, 
der Verzug, das ist die Anderung der Dimensionen des Spritzguftformteils durch 
Alterung, ist niedrig. 

10 

Beispiel 13 

20 Teile P.Y.53 und 2 Teile P.Y.214 werden mechanisch innig miteinander 
vermischt. Zur Beurteilung der Eigenschaften der Pigmente auf dem 
Kunststoffgebiet wurde aus der Vielzahl der bekannten Kunststoffe Polyethylen 
15 (PE) ausgewahlt und SpritzguBformteile hergestellt. Die Temperaturechtheit der 
Pigmentzusammensetzung ist sehr gut und liegt Qber 260°C, das deltaE ist bei 
260°C kleiner 1,0. Die Farbstarke, Reinheit und Helligkeit des Farbtons sind hoch, 
der Verzug, das ist die Anderung der Dimensionen des Spritzgufiformteils durch 
Alterung, ist niedrig. 



WO 2005/028564 



14 



PCT/EP2004/009241 



Patentanspruche: 

1) Pigmentzusammensetzung, enthaltend ein oder mehrere organische 
Gelbpigmente aus der Gruppe C.I. Pigment Yellow 213, Pigment Yellow 214 und 
5 Disazopigment der Formel (I), 




(i) 



und ein oder mehrere anorganische Pigmente. 

10 

2) Pigmentzusammensetzung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, 
dass das anorganische Pigment ein Titandioxidpigment, ein 
Bismutvanadatpigment, ein Bleichromatpigment, ein Molybdatrotpigment, ein 
Molybdatorangepigment, ein Cersulfidpigment, ein Silikatpigment oder ein 

1 5 komplexes anorganisches Buntpigment ist. 

3) Pigmentzusammensetzung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass das anorganische Pigment ein Chromtitangelb, ein 
Chromniobtitanat, ein Chromwolframtitangelb, ein Nickeltitangelb, ein 

20 Bismutvanadat, ein Bismutvanadat/molybdat oder eine Kombination davon ist. 

4) Pigmentzusammensetzung nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 
3, dadurch gekennzeichnet, dass das anorganische Pigment C.I. Pigment Brown 
24, C.I. Pigment Yellow 162, C.I. Pigment Yellow 163, C.I. Pigment Yellow 53, 

25 C.I. Pigment Yellow 118, C.I. Pigment Yellow 161, C.I. Pigment Yellow 184 oder 
eine Kombination davon ist. 
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5) Pigmentzusammensetzung nach mindestens einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass das anorganische Pigment C.I. Pigment Yellow 184 
und das organische Gelbpigment C.I. Pigment Yellow 213 ist. 

5 6) Pigmentzusammensetzung nach mindestens einem der AnsprQche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Gewichtsverhaltnis organisches Gelbpigment 
zu anorganischem Pigment 0,1 zu 99,9 bis 99,9 zu 0,1, insbesondere 10 zu 90 bis 
90 zu 10, betragt. 

10 7) Pigmentzusammensetzung nach mindestens einem der Anspruche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass weitere Farbmittel zum Nuancieren sowie 
Hilfsmittel aus der Gruppe der Tenside, nichtpigmentaren und pigmentSren 
Dispergiermittel, Fullstoffe, Stellmittel, Harze, Wachse, Entschaumer, 
Antistaubmittel, Extender, Konservierungsmittel, TrocknungsverzOgerungsmittel, 

15 Additive zur Steuerung der Rheologie, Netzmittel, Antioxidantien, UV-Absorber, 
Lichtstabilisatoren, Oder eine Kombination davon, enthalten sind. 

8) Verfahren zur Herstellung einer Pigmentzusammensetzung nach 
mindestens einem der AnsprQche 1 bis 7, durch Mischen der besagten 

20 organischen Gelbpigmente mit den besagten anorganischen Pigmenten. 

9) Verfahren zur Herstellung einer Pigmentzusammensetzung nach 
mindestens einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das oder 
die anorganischen Pigmente wahrend eines oder mehrerer der Syntheseschritte 

25 des organischen Gelbpigments, umfassend Diazotierung, Losen der 

Kupplungskomponente, Fallung der Kupplungskomponente, Azokupplung, 
Losemittelbehandlung, Isoiierung, zugegeben werden. 

10) Verwendung einer Pigmentzusammensetzung nach einem oder mehreren 
30 der Anspruche 1 bis 7, zum Pigmentieren von hochmolekularen organischen 

Materialien natdrlicher oder synthetischer Herkunft, beispielsweise von 
Kunststoffen, Harzen, Lacken, Anstrichfarben, elektrophotographischen Tonem 
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und Entwicklern, sowie von Elektretmaterialien, Farbfiltern, Tinten, Druckfarben, 
Ink-Jet-Tinten, elektronischen Tinten und Saatgut. 

11) Hochmolekuiares organisches Medium, enthaltend eine farberisch 
5 wirksame Menge einer Pigmentzusammensetzung nach einem Oder mehreren der 
Anspruche 1 bis 7. 
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